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I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahman dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regain 70. 16 and 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-10 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspriiche, Nr. 

1 -20 eingegangen am 01 .03.2005 mit Schreiben vom 28.02.2005 
Zeichnungen, Blatter 

1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtragiich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtragiich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtragiich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung. daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung {von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde iiber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 fiinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 



Ja: 


Anspruche 


5-20 


Nein: 


Anspruche 


1-4 


Ja: 


Anspruche 




Nein: 


Anspruche 


1-20 


Ja: 


Anspruche: 


1-20 


Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt I 

Grundlage des Bescheides 

1 Eingereichten Anderungen (Artikel 34(2)(b) PCT) 

Die mit Schreiben vom 28-02-2005 eingereichten Anderungen bringen Sachverhalte ein, 
die im Widersprucli zu Artikel 34(2)(b) PCT uber den Offenbarungsgelialt der interna- 
tionalen Anmeldung zum Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Die Anderung ist die Foigende: 
die Weglassung aus Anspruch 5 von: "d) bis zu 10 Gew.-% Sonstige". 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erkiarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 



D1 : GB 897 357 A (KAISER ALUMINIUM GHEM CORP) 23. Mai 1 962 (1 962-05-23) 
D2: US-A-3 21 0 205 (SHURTZ ROBERT F) 5. Oktober 1 965 (1 965-1 0-05) 
D3: GB 668 187 A (CANADIAN REFRACTORIES LTD) 12. Marz 1952 (1952-03-12) 
D4: GB 938 040 A (CANADIAN REFRACTORIES LTD) 25. September 1963 (1963- 
09-25) 

D5: EP-A-0 01 9 995 (KAISER ALUMINIUM CHEM CORP) 1 0. Dezember 1 980 
(1980-12-10) 

D6: US-A-3 948 671 (GUILE DONALD L ET AL) 6. April 1976 (1976-04-06) 



2 Neuheit (Artikel 54 EPU) 

2.1 Anspruch 5 ist so interpretiert worden, als ob dieser Anspruch die Worte "d) bis zu 10 
Gew.-% Sonstige" doch enthalt. 

2.2 Im Bezug auf die Anspriiche 1 und 5 wird der Anmelder auf die PCT-Richtlinien, III, 
4.7a, verwiesen: "Die Kennzeichnung eines Erzeugnisses hauptsachlich, durch seine 
Parameter sollte nur eriaubt werden, wenn die Erfindung in keiner anderen Weise 
ausreichend definiert werden kann." Der Anmelder versucht, eine Keramik iiber den 
Prufwert To,5 zu definieren. Dieser Prufwert ist das Resultat einer bestimmten 
Zusammensetzung und Kornstruktur der gebrannten Keramik. Ob der Anmelder diese 
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bestimmte Zusamnnensetzung und Kornstruktur tatsachlich in seiner Anmeldung definiert 
hat Oder nicht, ist fur die Frage der Eriaubnis fur die Heranzieliung dieses Parameters als 
mogliches unterscheidendes Merkmal nicht relevant. Die Frage ist nur: konnte die Ursache 
dieses Parameters in Termen von Zusammensetzung und Kornstruktur ausreichend 
definiert werden? 

Am Seite 4 der Anmeldung erklart der Anmelder wie er die erwunschten Eigenschaften 
erzielt hat. Die Zufugung von Fe203 fuhrt bei der Sinterung zur Bildung einer 
Dicalciumferritphase. Die Anwesenheit dieser Phase verieiht dem Formteil die 
erwunschten Eigenschafte, wie den Prufwert Tq,q, Diese Phase wird automatisch bei 
Sinterung gebildet, wenn sowohl CaO als FeaOg im richtigen Verhaltnis vorliegt. Dieser 
Prufwert To,5 kann also klar uber die Zusammensetzung definiert werden, indem erwahnt 
wird, dass Calciumdiferrit anwesend ist, und darf also nicht als unterscheidendes Merkmal 
zum Stand der Technik herangezogen werden. 

2.3 Die Sintertemperatur und Korngrosse der Partikel im Versatz sind auch keine 
Merkmale eines gebrannten keramischen Formkorpers. Anspruch 1 definiert also weiterhin 
nichts mehr als einen gebrannten keramischen Formkorper mit der im Anspruch 1 
erwahnte Zusammensetzung. 

2.4 Das Merkmal des Anspruchs 4 ist ein Merkmal des Versatzes, nicht aber ein Merkmal 
der gebrannten keramischen Formkorper. Der Reinheitsgrad eines der Ausgangspulver ist 
nach dem Brand nicht mehr nachvollziehbar im gesinterten Formkorper, weil die 
verschiedenen Ausgangspulver gemischt worden sind, 

2-5 Dokument D1 erwahnt zwei Versatze (Charge III, Seite 6, Zeilen 92-97, und Charge V, 
Seite 7, Zeilen 1-6), die alle Merkmale des ersten Anspruchs der Anmeldung haben (Seite 
6, Zeilen 49-56). Der Versatz von Charge V hat die folgende Gesamtzusammensetzung 
(in Gew.-%): 55,8% MgO, 37,8% CaO, 3,5% FePg, 2,6% SiOg und 0,4% AI2O3. Die 
Periklaskomponente von "Charge V" hat einen Magnesiumoxidgehalt von 92,1%, also 
enthalt Charge V eine MgO-haltige Komponente mit einem Reinheitsgrad von > 90 Gew.- 
% MgO. Weiterhin hat diese Periklaskomponente eine Korngrosse < 0,5 mm (35 mesh), 
und eine groBe Kornfraktion < 0,15 mm (100 mesh). Die CaO-haltige Komponente von 
Charge V (diese Komponente ist Charge I, gebrannter Dolomit) ist bei diesem Versatz die 
Grobfraktion, und hat eine viel groBere Korngrosse im Vergleich mit der MgO-haltige 
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Komponente. 

Weiterhin ist es so, dass die Periklasfraktion von Charge V auch CaO enthalt (1 ,2 Gew.- 
%). Das bedeutet, dass diese Periklasfraktion auch eine CaO-haltige Komponente ist. 
Dass Wort "haltig" bedeutet ja nicht mehr, als dass die Komponente CaO enthaiten soli, 
und sagt nichts uber den CaO-Gehalt. Daher reichen 1 ,2 Gew.-% CaO aus, und auch 1 
ppm wurde noch ausreichen. Die Dolomitfraktion enthalt natiirlich sowohl CaO als auch 
MgO, und kann somit auch als MgO-haltige Komponente gesehen werden. Bin Teil der 
Dolomitfraktion hat eine Korngrosse > 2 mm, well die maximale Korngrosse dieser 
Fraktion 5 mm ist (4 mesh). Das bedeutet, dass Charge V auch eine CaO-haltige 
Komponente mit einer Korngrosse > 2 mm aufweist. Der Anmelder hat in keinem seiner 
Anspriiche definiert, wie groB diese CaO- und MgO-haltige Fraktionen sein sollen. 

Die Versatze aus Dokument D1 enthaiten alle Kohlenteer als Bindemittel, werden zu 
einem Formkorper gepreBt und danach gebrannt (Seite 6, Zeilen 56-68). Anspruch 18 des 
Dokuments D1 enA/ahnt, dass die hergestellten feuerfesten Keramiken dicht sind. Es kann 
daher davon ausgegangen werden, dass die Rohdichte der Keramik, die aus Charge V 
hergestellt worden ist, hoher ist als 3 g/cm^. 

Wegen des Inhalts des Dokuments D1 erfullt also die vorliegende Anmeldung nicht die 
Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Anspriiche 1-4 im Sinne 
von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 

2.6 Die erste Zusammensetzung aus Dokument D2 (Formulation 1) hat die folgende 
Gesamtzusammensetzung (abgeleitet aus Tabelle 1 , in Gew.-%): 61 ,4% MgO, 32,9% 
CaO, 2,4% FePa, 0,1% FeO, 2,5% SiOg, 0,6% AlaOgUnd 0,1% Cx^O^. Dieser Versatz ist 
aufgebaut aus vier Komponenten, die alle CaO und MgO enthaiten: 15 Gew.-% einer 
gebrannten Dolomitkomponente < 9,53 mm und > 4,76 mm, 22 Gew.-% einer gebrannten 
Dolomitkomponente < 4,76 mm und > 3,36 mm, 23 Gew.-% einer gebrannten 
Dolomitkomponente < 1 ,41 mm und 40 Gew.-% einer Periklaskomponente < 0,074 mm. 
Weiterhin hat die Periklaskomponente einen MgO-Gehalt > 90 Gew.-%. 

Dieser Versatz wurde zusammen mit einem Bindemittel zu einem Zylinder gepreBt (Spalte 
5. Zeilen 40-43) und bei verschiedenen Temperaturen, wie 2500°F (= 1371°C) gesintert. 
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Wegen des Inhalts des Dokuments D2 erfullt also die vorliegende Anmeldung nicht die 
Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, well der Gegenstand der Anspruche 1-4 im Sinne 
von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 

3 Erfinderlsche Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) 

3.1 Der Versatz aus Beispiel 3 des Dokuments D3 hat die folgende 

Gesamtzusammensetzung (in Gew.-%): 77% MgO, 12% CaO, 4% Fe^O^ und 7% SiOg. Die 
Dolonnitkonnponente aus Beispiel 3 hat einen Magnesiumoxidgehalt von 83 Gew.-%, einen 
Galciumoxidgehalt von 10 Gew.-% und eine Korngrosse von 3 mm (6 mesh). Die andere 
Komponente, die auch sowohl CaO als MgO enthalt, hat eine Korngrosse < 2 mm (10 
mesh) und > 0,6 mm (28 mesh). 

Der Versatz aus Beispiel 3 von Dokument D3 enthalt die zweite Komponente als 
Bindemittel, wird zu einem Formkorper gepreBt und danach bei ISOO'^C zu einer Keramik 
mit hoher Dichte gebrannt. Weil die Keramik bei einer Temperatur hoher als 1400°C 
gebrannt worden ist, und die gleiche Zusammensetzung hat als die Zusammensetzung der 
Anmeldung (wie definiert in der Anspruche 1-20), sollte sie auch die gleiche 
Phasenzusammensetzung (und Eigenschafte) haben. Statt eine Dicalciumferritphase, 
werden aber eine Dicalciumsilikat und Magnesiumferritphase gebildet. Dieser Unterschied 
in Phasenzusammensetzung deutet darauf hin, dass die Unabhangige Anspruche der 
Anmeldung ein essentielles Merkmal fehlen, Der Fakt, dass in diesem Beispiel 3 von 
Dokument D3 kein Dicalciumferrit, aber eine Dicalciumsilikat und Magnesiumferritphase 
gebildet worden sind, ist wahrscheinlich die Folge der Anwesenheit von 2 Gew.-% SiOg. Er 
scheint also essentiell zu sein, dass sehr wenig SiOg anwesend ist. Die Anspruche 5-20 
sind also nicht erfinderisch, weil ein essentielles Merkmal zur Ausfuhrung der Erfindung in 
diesen Anspruchen fehlt. 

3.2 In der Beschreibung der Anmeldung, auf Seite 8, wird erwahnt, dass die weiteren 
Fremdoxide, wie AI2O3, MnO und SiOg, auf eine Werte von < 1 Gew.-% eingestellt werden 
konnen. Wenn es in den Anspruchen 1 und 5 definiert ware, dass es weniger als 1 Gew.- 
% Fremdoxide gabe, wurden die Zusammensetzungen der Anspruche 1-20 sich 
unterscheiden von der Zusammensetzung des Beispiels 3 des Dokuments D3, und ware 
dieses fehlende essentielle Merkmal in den Anspruchen 1 und 5 aufgenommen. Es 
scheint, dass die Anspruche 5-19 in diesem Fall erfinderisch sein wurden. 
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3.3 Um die Anspruche 1-4 und 20 neu und erfinderisch zu nnachen, sollte der Anmelder 
auch noch im Anspruch 1 aufnehmen, dass der gebrannte keramische Formkorper 
Dicalciumferrit enthalt. 
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(neue) Patentanspriiche 



1. Gebrannter keramischer Formkdrper, hergestellt aus 
einem Versatz^ der mindestens eine rein itiagnesitische 
Komponente und mindestens eine CaO-haltige 
Komponente/ jeweils in einer Korngr5Be < 8 mm umfasst 
und folgende Oxidanalyse aufweist: 

a) 50 bis 90 Gew.-% MgO, 

b) 8 bis 40 Gew.-% CaO, 

c) 1 bis 8 Gew.-% Fe203, 

d) bis 2U 10 Gew.-% Sonstige. 

wobei die Summe von a) bis d) 100*Gew.-% ergibt, der 
nach Brand bei einer Temperatur > 1.4 00° C einen 
Prufwert To,5 gemSB DIN-EN 993-8 (1997) zwischen 1.400 
und 1.700** C aufweist. 

2. Formkorper nach Anspruch 1 mit einer Rohdichte > 3 
g/cm"* . 

3. Formkorper nach Anspruch 1 mit einer offenen Porositat 

< 14 Vol.-%. 

4. Formkorper nach Anspruch 1, bei dem die rein 

magnesitische Komponente einen Reinheitsgrad von > 90 
Gew.-% MgO aufweist. 
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Verfahren zur Herstellung eines gebrannten, kera- 
mischen,r Fe203-haltigen Formkorpers, der einen 
Prufwert To, 5 gemaB DIN-EN 993-8 (1997) zwischen 1.400 
und 1*700° C aufweist, bei dem ein Versatz, der 
mindestens eine rein magnesitische Komponente und 
mindestens eine CaO-haltige Komponente, jeweils in 
einer KorngroBe < 8 mm umfasst und folgende 
Oxidanalyse aufweist: 

a) 50 bis 90 Gew.-% MgO, 

b) 8 bis 40 Gew.-% CaO, 

c) 1 bis 8 Gew.-% Fe203, 

wobei die Summe von a) bis d) 100 Gew.-% ergibt, 
2u dera Formk6rper verarbeitet und unter Bildung von 
Dicalciumferrit als Nebenphase bei Temperaturen > 
1.400"" C gebrannt wird. 



Verfahren nach Anspruch 5, 
CaO-haltige Komponente des 
2 mm aufweist. 

Verfahren nach Anspruch 5, 
CaO-haltige Komponente des 
5 mm aufweist. 



bei dem mindestens eine 
Versatzes eine KorngroBe > 

bei dem mindestens eine 
Versatzes eine KorngroBe < 



Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die MgO-haltige 
Versatz-Komponente mit einem Reinheitsgrad > 90 Gew.- 
eine KorngroJle < 5 mm aufweist. 

Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die MgO-haltige 
Versatz-Komponente mit einem Reinheitsgrad > 90 Gew.- 
eine Kornfraktion < 2 mm aufweist. 
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10. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die MgO-haltige 

Versatz-Komponente mit einem Reinheitsgrad > 90 Gew.-% 
eine Kornfraktion < 0,3 mm aufweist. 

11 • Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die mittlere Korn- 
grofle (dso) der CaO-haltigen Versatz-Komponente grofier 
als die mittlere Korngrolie (dso) der MgO-haltigen Ver- 
satz-Komponente mit einem Reinheitsgrad > 90 Gew.-% 
ist . 

12. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Korngrolie (dss) 
der CaO-haltigen Versatz-Komponente grolier als die 
KorngroBe (dgs) der MgO-haltigen Versatz-Komponente 
mit einem Reinheitsgrad > 90 Gew.-% ist. 

13. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem mindestens eine 
CaO-haltige Versatz-Komponente eine Korngrolie < 1 mm 
aufweist. 

14. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem mindestens eine 
CaO-haltige Versatz-Komponente eine Korngrolie < 0,3 mm 
aufweist . 

15. Verfahren nach Anspruch 5 mit einem Fe203-Gehalt des 
Versatzes > 1,5 Gew.-%. 

16. Verfahren nach Anspruch 5 mit einem FezOa-Gehalt des 
Versatzes > 2 Gew.-%. 

17. Verfahren nach Anspruch 5 mit einem Anteil einer MgO- 
CaO-Schmelzkorn-Komponente im Versatz. 

18. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Oxidanalyse des 
Versatzes mindestens eines der folgenden Oxide 
aufweist: MnO, Ti02/ Zr02/ SiOa. 
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19. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die rein 

magnesitische Komponente einen Reinheitsgrad von > 90 
Gew.-% MgO aufweist. 



20. Verwendung eines Formkorpers nach Anspruch 1 zur 
Auskleidung eines Drehrohrof ens . 
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